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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Kaschierklebstoffe 

(g) Polymorisat aufgebaut bus 

5 bis 95 Gew.-% eines Gemisches aus mindestens einem 
C2-C4-Alkviacrylat und mindestens einem Ce- bis C12- Al- 
kylacrylat (Monomere a), 

5 bis 30 Gew.-% ethylenisch ungesattigten Verbmdungen 
mit ciner Glasubcrgangstemperatur oborhalb (y»C, wcl- 
che, abgesehen von der ethylenisch ungesattigten Grup- 
pe, keine weiteren funktionellen Gruppen enthalten (Mo- 
nomere b), . V/ ^ 

0 bis 10 Gew.-% ethylenisch ungesattigten Verbmdungen 
mit mindestens einer Saure- oder Saureanhydridgruppe 
(Monomere C) und , 
0 bis 60 Gew.-% weiteren ethylenisch ungesattigten ver- 
bindungen (Monomere d), 

wobei die Gewichtsangaben auf das Emulsionspolymeri- 
sat bezogen sind. 
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Bcschrcibung 

Die I'rtindung bciriiVt Polymcrisalc aufgcbaui aus 

5 5 bis 95 Gc\v.-9r. cincs CicMnischcs aus mindcslcns cincni CV bis C4-Alk\iacrylui unci ttiindcsicns cincni C(j- bis C|2-AI- 
kylacrylal (Mononicrc a), 

5 bis 30 (jcw.-% cihylcnisch ungcsiiliiglcn Vcrbindungcn mil eincr Glasiibcrgangstcrnpcralur obcrhalb O^C, wclchc, ab- 
gcschcn von dcr cihylcnisch Lingcsiiiiigicn Gruppc, kcinc wcilcrcn funktioncllcn Gruppcn cnlhallcn (Monoincrc b) 
() bis 10 Gcw.-% cihylcnisch ungcsiiliiglcn Vcrbindungcn mil. mindcslcns ciner Saurc- odcr Saurcanhydridgruppc (Mo- 
U) nonicrc C) und 

0 bis 60 Gc\v.-% wcilcrcn cihylcnisch ungcsaiiiglcn Vcrbindungcn (Mononicrc d), 

wobci die (tcwichlsangabcn auf'cias Polymcrisal. bc/ogen sind. 

Dcs wcilcrcn bcirilVi die lirfindung die Vcrwcndung dcr Polynicrisate als KIcbslofTc, insbcsondcrc als Kaschicrklcb- 
15 siolTc, d. h. zur TTcrsicllung von Laniinalcn. 

Die Vcrwcndung von waf.^rigcn Polynicrdispcrsioncn als Klcbstoffc fur die Ncrstcllung von Laniinalcn, d. h. als Ka- 
schicrklchsionc U. aus I{Ka-() 224 34oder WO 92/122 13 bekannl. 

An KaschicrklcbsiolVc wcrdcn in dcr Praxis cine Viclzahl von unicrschicdlichcn Anfordcrungcn gcsicUi. Z.B. ist gc- 
wiinschl, daB Kaschicrklchsioirc universe II einsel/bar sind, d. h, sic soUcn sich gleichcmialBcn fur die Vcrklcbung von 
20 unlerschiedlichen Polymerrolien. H, aus Polyelhylen (PE), orientiertein Propylcn (OPP), Polyamid (PA) oder Poly- 
elhylcnicrcphthalal (Pli'IT) iniicinandcr unci auch fiir Vcrklcbung von Polymerlblicn mil Papier oder insbcsondere auch 
mil Aluminiumfoiicn odcr metal lisicncn PolymcrfoHcn eignen. 

Die KaschierklebsiolTe sollcn /.u Subsiraien cine gule Haftung aufwciscn und nach dcr Kaschierung einc hohc Feslig- 
keit der erhaltcnen Laminaie (I'olienverbundc) bcwirken. 
25 Da die Folienvcrbunde oil iransparcni sind, niusscn die Kaschierklebsloffe auch frci sein von feineni Koagulat sowic 
alLerungs-, lichtbeslaridig und scliauiiianii sein. 

Die Vcrarbciiung in den Kaschicranlagen scizi cine hohc Schcrstabilital und gutc FlicBcigcnschaflcn voraus. Dariibcr- 
hinaus sind zur Vemieidung von Loseniillelabfallen und -eniissionen grundsatzlich waBrige Systenic gewunschl. 

Insbcsondcrc gewunschl isi cine hohc Soforlfcsligkcii dcr hcrgestcUten Vcrbundc. Einc hohe Sofortfesligkeil (Schal- 
30 fesligkeil, gemessen unmilielbar nach der Herstcllung des Verbundes) bielel den Vorleil, daB der Folienverbund rasch 
weilcrvcrarbcitel wcrdcn kann. Diesc Wei lerverarbei lung kann die Hcrsiellung eines Tripei verbundes ausgehcnd vom 
Zwcifachverbund sein odcr die wciicrc Konfcktionierung dcs Verbundes (Schneiden, Slanzcn, Fallen, Siegeln). 

Die bisher bckannlen waBrigen Polyinerdispcrsionen erfullen die an Kaschierklebsloffe gestelllen Anforderungen 
noch nichl in ausrcichcndcni MaBc. Insbcsondcrc isl die Soforlfcsligkeit dcr Folienvcrbunde zu niedrig. 
35 DcmgcmaB wurdc das obcn definicric Polymcrisal und die Vcrwcndung dcs Polyincrisaus bzw. der waBrigen Disper- 
sion dcs Polynierisats als KlcbsiofTfur die Herstcllung von Laminalcn, d. h. als Kaschierklebsioff gcfunden. 
Das crfindungsgeniaBc Polymcrisal isl aus den eingangs dcfinicrien Monomcrcn a) bis d) aufgcbaui. 
Bci den Monomcrcn a) handcll es sich um cin Gemisch aus niindcstens eincm C2- bis C4-Alkylacrylal und mindcslcns 
eincm C^-Ci^ Alkylacrylal. 

40 Als C2- bis C4-Alkylacrylal isl insbcsondcrc n-Bulylacrylal und Elhylacrylat zu ncnnen. Besonders bcvorzugt isl n- 
Bulylacrylai. 

Als C(i- bis Ci2-Alkylacrylal konmicn z. B. n-Hcxyl-, 2-Elhylhexyl-, Octyl, Decyl- oder Dodecylacrylat in Bctrachl. 
Bevorzugl sind Q-Alkylacrylale, insbcsondcrc 2-Elhylhcxylacrylal. 

Dcr Anleil dcs CV bis C4-Alkylacrylals belragl vorzugsweisc 10 bis 90 Gew.-%, besonders bevorzugl 20 bis 75 und 
45 ganz besonders bcvorzugt 30 bis 70Gew.-% und der Anleil der CVC12 Alkylacrylale betragt vorzugsweisc 90 bis 
10 Gcw.«%, besonders bevorzugl 25 bis 80 und ganz besonders bevorzugl 30 bis 70Gcw.-%, wobci die Gewichtsanga- 

ben jcwcils auf die Gesaiiilmcngc der Monomcrcn a) bezogen sind. 
Monomerc a) habcn cine Glasubcrgangsiempcratur unterhalb 0"C. 

Bci Monomcrcn b) handcll es sich um Monomerc, wclche neben der cihylcnisch ungesaiiigien Gruppe keinc weilere 
50 funklioncllc Gruppe, d, h. kcine Mydroxy-, Saurc-, Siiureanhydrid-, Nitro-, oder primarc, sckundarc oder icrtiare Amino- 
gruppc oder Epoxygruppcn enlhalicn. Monomerc b), d. h. die Horaopolymcrc der Monomcrcn b), haben einc Glasubcr- 
gangslemperaiiir oberhalb O'^C, vorzugsweisc obcrhalb 15"C. 

Die Glasubergangstcmperalur des Polymcren laBl sich nach iiblichen Mclhodcn wic DilTcrenliallhennoanalyse odcr 
DilTerenlial Scanning Galorimelrie (s. z. B. ASTM 3418/82, sog. "midpoint lemperalure") besiimnicn. 
55 Als Monomerc b) zu ncnnen sind z. B. Ci-C'2o-''^lkyKfn^^th)acr>'lalc, Vinylesler von bis zu 20 C-Alonie enthallcndcn 
Carbonsauren, Vinylaroniaien mil bis zu 20 C-Alomcn, cihylcnisch ungesaiiigien Nilrile, Vinylhalogenidc, sofem sic die 
oben angegebcne GlasUbcrgangsiempcraiur habcn. - 

Gecigncle 04cth)acrylsaurcalkyleslcr sind insbcsondcrc Methyl met hacrylal. Mcthylacrylal, n-Butylmcthacrylal und 
icni ar- Butyl aery lal. 

60 Bevorzugl sind Methylacrylal, Meihylnielhacrylat und Tiuiylmelhacrylal. 

Vinylesler von Carbonsaurcn mil 1 bis 20 C-Atomen sind z. B. Vmyllaurat, -slearai, Vinylpropionai, Vcrsaticsaurcvi- 
nylesier und Vinylacctat. 

Als vinylaromalischc Vcrbindungcn kommen Vinylioluol, a- und p-Mcihylstyrol, a-BuiylsiyroU4-n-Butylsiyrol, 4-n- 
Decylsiyrol und vorzugsweisc Slyrol in Bctrachl. Hcispiclc fur Nilrile sind Acrylnilril und Mclhacrylnilril. 
65 Die Vinylhalogenidc sind mil Chlor, Fluor odcr Brom substiiuieric cihylcnisch ungesaidgic Vcrbindungcn, bevorzugl 
Vinylchlorid und Vinylidcnchlorid. 

Monomerc c) sind z. B. cihylcnisch ungcsaliiglc Monomerc mil (^larbonsaurcgruppcn wic (Mclh)acrylsaurc, Malcin- 
siiure, cihylcnisch ungcsaliiglc Siiurcanhydridc odcr Ilalbcsler, wic Malcinsaurcanhydrid odcr Malcinsaurc- bzw. Fumar- 
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saurchalbos.cr i,n Pol vn.cr cn.hal.cn scin. Mononic^.- mi.. Sulfonsaurc- odcr Sulfonaigruppcn sind kcinc /.wingcndcn Bc- 
siand.eilcdcscTlindunss8c,,m(k«nPolym™ ,icvor/.ug. gcnanni scicn z. B. C,- bis C,o-Hydroxyal- 

' Das criindlingsgciiKiac PnlynicrisHi bcsichi vor/ugswcisc :ius 

65 bis 93 Gcw.-% Monoincrc a) 
5 bis 25 CJcw.-% Mononicrc b) 

0 bis 10 Cicw.-% Monoiucrc c) 10 
0 bis 10 Cjcw.-% Monoiucrc d) 

und bcsondcrs bcvor/.ugt aus 

65 bis 92,5 Gcw.-% Monoincrc a) 15 
5 bis 25 Gcw.-% Monoincrc b) 
2,5 bis 10 Gcw.-% Monoincrc c) 
0 bis U) Gcw.-% Mononicrc d) 

'"trd=rE,„ul,i»,pol.mcri«,ao„ wc,*™ ioni.ch. u„d/od=r nich.loni.chc E™lg..o„. u„d/od.r S<:hu,.k<,l[oidc bzw. 

kvlresi: C,,- bis C,8) und von Alkylarylsulfonsauren (Alkylresi: C9- bis C,g;. 
Wcilcru iccignclc Emulgaioren sind Vbrtoindungen der allgemcmen Forn.el 0 
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SO3X SO3Y 

worin R-^ und Wassers.off oder Q- bis C.^-Alkyl hcdeu.en und -b. glcic^^eino ^"f^^x^^^^^ 
kalimcallioncn und/odcr Anunoniumioncn sein konncn. Vwweisc te^^^^^ und Kcht beide 

clcichzcilii' Wasscrsiofl sind. X und Y sind bevor/.ugi. iNainunu ivanuj MntrinTn r5 verzweicler Alkv rcsl 

'"Ti."rH2nlg..orcn findcn sich auch in Houbcn-Weyl. Me.hoden der org.nischen Chcnie. Band 14/1 . Makro.no- 
Ickuiarc SiolTc. Gcorg Thicmc Vcriag. S.u.lgailU 1961, Scilcn 19- ^j'^-OS^ EinuUalor 825. En.ul- 

risicrcndcn Monoincren vcrwcndci. • ^ n AtntTinmum- und Alkaliinetallsalze dcr Peroxi- 
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oxid. 

(jccignci sind insbcsondcrc sogcnannic Rcdukiions-, Oxidations CRed-Ox)-rniiialor Sysicinc. 

Die Rcd-Ox-Iniiiaior-Sysicnic bcslchcn aus mindcstcns cincm incisl anorganischcnt RcdukLionsniitlcI und cinciii an- 
organischen odor organischcn Oxidationsniilicl. 
5 Bci dcr Oxidjiiionskornponcnic handcll cs sich /.. B. um die hcrcils vorstehcnd gcnannicn Iniliaiorcn fiir die Bnuilsi- 
onspolynicrisaiion. 

Bci dcr Rcduktionskoinponcnien handcll cs sich z. B. uin Alkaliniciallsalzc dcr schwcfligcn Saurc, wic z. B. Nalrium- 
sulfii, Natriuinhydrogcnsulfit, Alkalisalzc dcr Dischwcfligcn Siiurc wic NairiurndisuifiU Bisulfitaddilionsvcrbindungcn 
ahphatischcr Aldehyde und Ketone, wic Acclonbisuihl odcrRcduklionsnuUcl wic Hydroxymelhansullinsaure unddercn 

10 Salzc, Oder Ascorbinsaurc. Die Red-Ox-Iniiialor-Sysiernc konnen unier Mitverwcndung loslichcr Mciallvcrbindungcn, 
dcrcn niclallischc Koniponcnle in inehrercn Wcnigkeilsstufcn aufircicn kann, verwendel wcrdcn. 

Ublichc Rcd-Ox-Inilialor-Systcinc sind z. B. Ascorbinsaurc/Eiscn-(n)sulfai/Nalriuinpcroxidisuirau lert-Butylhydro- 
peroxici/Nalriunidisulfii, icrl-Buiylhydropcroxid/Na-TTydroxynicihansuirinsaurc. Die cin/dnen Kotnponenlen, /.. R. die 
Rcduktionskomponcntc, konnen auch Mischungcn sein z. B. cine Mischung aus dcm Natriuinsalz dcr Hydroxyinethan- 

15 sulfinsaurc und Nalriuindisulfit. 

Die genannien Verbindungen werdcn meisl. in Fomi waf3rigcn Losungen eingesetzt, wobci die untcre Konzcnlration 
durch die in dcr Dispersion vcnrclbare Wassermcnge und die oberc Konzcntralion durch die I^siichkcil dcr betrctYendcn 
Verbindung in Wasser bcsLinimi isi. Im aligcnicinen beiragi die Konzeniraiion 0,1 bis 30Gcw,-%, bevorzugi. 0,5 bis 
20 Gcw.-%, bcsonders bevorzugi 1,0 bis 10 Gew.-%, bezogcn auf die Losung. 

20 Die Mcngc dcr Inilialoren bclragL im aligcnicinen 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugi 0,5 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die zu 
polyinerisiercndcn Monoincren. Es konnen auch mehrcrc, verschicdene Iniliaiorcn bei dcr Emulsionspolymerisalion 
Vcrwcndung finden. 

Bei dcr PolymcrisaLion konnen Regler eingesetzt werden, z. B. in Mengcn von 0 bis 0,8 Gew.-Teile, bezogen auf 
1 00 Gcw.-Tcile der zu polymerisiercnden Mononieren, durch die die Molmasse vcrringert wird. Geeignct sind z. B. Vcr- 

25 bindungen mil einer Thiolgruppc wie ien.-Buiylniercaptan, Thioglycolsaurecthylacrylester, Mercaptoethanol, Mcrcap^ 
lopropyhriiuelhoxysilan oder lerL-Dodccylmercapian. Der Anleil dieser Regler kann im Falle der Verwendung als Kleb- 
sloff fur die Vcrbundfolicnkaschicrung insbcsondcrc 0,05 bis 0,8 Gcw.-Tcilc, bevorzugi 0,1 bis 0,5 Gcw.-Tcilc bezogen 
auf 100 Gcw.-Tcile dcr zu polynierisierenden Monoineren beiragcn. Im Falle der Verwendung als KlebstofT fiir die 
Glanzfolienkaschicrung isi die Mitverwcndung eincs Rcglers weniger bevorzugi. Die Regler enlhalten keine polymeri- 

30 sierbare, elhylenisch ungesaltigle Gruppe. Die Regler bewirken einen Abbruch der Polyraerisalionsketle und werden da- 
hcr endsiandig an die Polymerkctlcn gcbunden. 

Die Emulsionspolymerisalion erfolgl in der Regel bei 30 bis 130, vorzugsweise 50 bis QO'^C. Das Polymerisaiionsme- 
dium kann sowohl nur aus Wasser, als auch aus Mischungcn aus Wasser und daniit mischbaren Fliissigkeiten wie Metha- 
nol bestelicn. Vorzugsweise wird nur Wasser verwendet. Die Eniulsionspolynicrisation kann sowohl als BatchprozeB als 

35 auch in Form eincs Zulaufvcrfahrens, einschlicBlich Stufcn- odor Gradientenfahrweisc, durchgcfuhri werden. Bevorzugi 
ist das Zulaufverfahrcn, bei dem man einen Teil des Polymerisationsansalzes vorlcgt, auf die Polynicrisationstemperatur 
erhitzl, anpolymerisicrt und anschlicBend den Rest des Polymerisalionsansatzes, iiblicherweise iibcr mehrere raumlich 
geircnnic Zulaufc, von dcnen einer oder mehrere die Monomercn in rcincr oder in emulgiener Form enlhallen, konlinu- 
ierlich, siufenweise oder unlcr Ubcrlagcrung eincs Konzeniralionsgefalles unler Aufrechlerhaltung der Polymerisation 

40 der Polymcrisalionszonc zufuhrl. Bei der Polymerisation kann auch z. B. zur besscrcn Einstcllung dcr TcilchengroBe 
eine Polymersaat vorgelcgt werden. 

Die Art und Weisc, in der dcr Initiator im Verlauf der radikalischen waBrigen Emulsionspolymerisalion dem Polyme- 
risationsgefaB zugegebcn wird, ist dcm Durchschnittsfachmann bekannt. Es kann sowohl vollslandig in das Polymcrisa- 
tionsgefaB vorgelegl, als auch nach MaBgabc seines Verbrauchs im Verlauf der radikalischen waBrigen Emulsionspoly- 

45 nierisation kontinuicrlich oder stufcnwcisc eingesetzt werden. Im cinzelnen hangt dies in an sich dem Durchschnittsfach- 
mann bekanntcr Weisc sowohl von dcr chemischcn Natur des Initiatorsy stems als auch von dcr Polynicrisationstempe- 
ratur ab. Vorzugsweise wird ein Teil voi^clcgt und der Rest nach MaBgabc des Verbrauchs der Polynierisadonszone zu- 
gefuhn. 

Zur Enlfemung der Rcsimonorncren wird ublichcrwcise auch nach Ende der cigcntlichen Emulsionspolymcrisation, 
50 d, h. nach einem Umsaiz dcr Monomercn von mindestens 95%, Initiator zugesetzl. 

Die einzelncn Komponenten konnen dem Rcaktor bcini Zulaufverfahrcn von oben, in der Seite oder von untcn durch 
den Rcaklorboden zugegeben werden. 

Bei der Emulsionspolymerisalion werden waBrige Dispersioncn des Polymeren in der Regel mit Feststoffgehaltcn von 
15 bis 75 Gcw.-%, bevorzugi von 40 bis 75 Gew.-% erhaltcn. 
55 Fur cine hohc RaumyZcitaushcutc des Rcaktors sind Dispersioncn mil einem moglichst hohen FeststotFgehall bevor- 
zugi, Um Festsiollgchaltc > 60 Gew.-% erreichen zu konnen, sol lie man eine bi- oder polymodale rcilchcngroBc einsiel- 
len, da sonsi die Viskositat zu hoch wird, und die Dispersion nicht niehr handhabbar ist. Die Erzeugung einer neucn Teil- 
c hen gene rati on kann bci spiels weisc durch Zusatz von Saat (EI^ 81083), durch Zugabc uberschussiger Emulgatonnengcn 
oder durch Zugabc von Minicmulsionen erfolgcn. Ein wcilcrcr Vortcil, der mil dcr nicdrigcn Viskositat bci hohcm Fest- 
60 slotTgehalt einhcrgeht, isi das verhcsscrlc Reschicht.ungsverhahen bci hohen Fcsisiofl'gehalien. Die Erzeugung einer neu- 
en/neucr Tcilchcngeneralion/cn kann zu cincm beliebigcn Zciipunkt erfolgcn. Er richtel sich nach den fiir eine niedrige 
Viskositat angcsircbicn TcilchengroBenverleilung. 

Das crfindungsgcmaBc Polymerisat kann als KlebstofT, z. B. HaftklcbstolTc verwcndei werden. Bevorzugi wird das 
Polymcrisal in Form seiner waBrigen Dispersion verwendet. 
65 Die erfindungsgemaBe Dispersion eignet sich insbcsondcrc als Kasc hie rklebs toff zum Verklcbcn von groBflachigen 
Substralen, d. h. zur Hcrstellung von Laminalcn. 

Der Dispersion kann fur die Verwendung als Klcbsioff, insbcsondcrc Kaschierklebstoff weitere ublichc Zusalzstofife, 
z. B. Netzniiucl, Vcrdicker, Schutzkolloidc, LichLschutz-Siabilisaiorcn. Biozide enlhalten. 
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Das crfindungsgciiiaBc Polyiiicrisal bzw. die Dispersion benoligl nichi den Zusalz von wcichniachcndcn Harzen (Tak- 
kifiem) von Wcichiiiachcm und auch nicht den Zusalz von Vemeizcrn, sonsiigcn Reakiivkoinponcnicn Oder Mischungs- 
koniponenlen uni die gcwunschten Eigcnschartcn bci dcr Vcrwcndung ais Klebsloff zu crrcichcn. 

Bei dcr Vcrwendunc als KaschicrklebslolT wird die erfindungsgcniiiBc Dispersion auf die groBnachigcn Substrate vor- 
ziigsweisc mil cincr Schichidicke von 0,1 bis 20, bcsonders bevorzugl 2 his 7 g/in- z. B. durch Rakcin, Slreichen etc. auf- 5 
gciragcn. 

Nach kur/er Zeit zur AbliilYung dcr Dispersionswasser (vorzugsweise nach 1 bis 60 Sekundcn) kann die das beschich- 
tele Subsirai dann mil cinein zwcTlcn Substrat kaschicrt. werden, wobei die Tenipcratur z. B, 20 bis 200, vorzugsweise 20 
bis lO'^C und der Druck z. B. 1 bis 30, vorzugsweise 3 bis 2U N/in- betragen kann. 

Als Subsiraic cigncn sich z. B. Polynierfolicn, insbesondere aus Polyeihylcn, orieniicncm Polypropylcn, Poiyamid, lo 
Polyclhylcnicrcphlhalat, Polyaceial, Zcllglas, mil Melall (z. B, Aluminium beschichicte (bcdampiYc) Polymerfolien 
(kurz: mclallisierle Folicn) oder auch Papicn Karlon odcr Metallfolien. insbesondere aus Aluminium. Die genannten Fo- 
licn konnen auch z. B. mil Druckfarbcn hedruckl scin. 

Das crfindungsgcmaBc Poiynicrisai bzw. die Dispersion kann als Klebsloff fur die Glanzfolienkaschierung und bevor- 
zugl als KlebslolT fur die Verbundlolienkaschierung verwcndei wcrden. 15 

Bei dcr Glanziblicnkaschierung werden Papier oder Karton mil iransparenien Polymerfolien verklebl. 

Bei dcr Verbundiblienkaschierung konnen die obengenannien Substrate (jedoch kein Papier oder Karlon) mileinander 
verklcbt werden. Unterschiedliche Polynierlblicn konnen z. B. mileinander verklebl werden. Besonders guic Ergebnissc 
wcrden bci dcr Verklcbung von Polymerfolien mil Mclallfolicn, z. B. Aluminium, odcr meiallisicricn Folicn crzicll. 

Rs isl ein Vbneil dcr Erfindung, d'aB unterschiedlichste Subsu-ate mileinander verklebl. d. h. kaschien werden konnen, 20 
wobci die erfindungsgeniaBc Dispersion eine gule Hafiung an den Subsuralcn aufweist und eine hohe Festigkeil des ver- 
klebten Vcrbundes bewirkl, Insbesondere isl die Sofortfesligkeit sehr hoch, wodurch z, B, eine schnelle Weiierverarbei- 
l ung ermoglicht wird. 

Beispiele 25 

I Hcrstcllung von Emulsionspolynicrisatcn 

Die Herslcilung erlblgle gcraaB folgender aligemcinen Vorschrifi: 
Die Vorlage (Zusamniensetzung s. Tabelle 1) wurdc auf SS^'C (Innenlemperatur) aufgeheizl. Danach wurde Zulauf 1 und 30 
Zulauf 2 geslarict. 

Zulauf 2 bcsland aus 3,0 g Nairiuniperoxodisulfat (Initiator) in 39,9 g Wasscr 

Zulauf 1 enlhiell die emulgicrle Monomerenmischung. Die Zusanimenselzung des Zulaufs 2 isl ebenfaUs in Tabelle 1 an- 
gegcbcn. ^ ■ 

Zulauf 1 wurde in 3 h zudosicrl. 20% des Zulauf 2 wurdc in 10 min, dcr Rest in 2 h 50 min (Fahrwcisc 1) oder in .i h 20 35 
min (Fahrweise 2) zugegcben. Nach Ende derZulaufc wurde bei 85°C einehalbe Slunde auspolymerisicrt. 
Die Zusammenscizung dcr erhallenen Emulsionspolymerisaie 1 bis 13 isl in Tabelle 2 angcgeben. 
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IT Anwcndungslechnischc PrUrungcn 
A) VcrbuncHblicn 

5 Hcrsiclliing dcr Vcrbiindrolien iind Rcsiinmuing dor SchallosligkcitDic Dispcrsioncn dcr Enu]IsionspolyTrieris:ivc wur- 
dcn mil cincr I rockcnschichrclickc von 2-3 g/iii- auf vcrschicdenc auf 50"(: cnviiniuc Folicn (Polycihylcnlcrcphlhalai: 
PliTP; Polyarnid: PA; Polypropylcn (corona- vorbchandcll): PR Aluminium: Alu) gcrakelu und nach 20 Sckundcn mil ei- 
ncr Polyclhylcnlblic, corona-vorbchandcll (PE) kaschicrt. AnschlicBcnd wurdcn die crhallcnen Folicnvcrbunde 1 Tage 
bci Raumlempcralur und Normalklima gclagcrt und danach in 15 nim brcilc Slrcitbn zcrschniucn. Dicsc Slreilbn wurdcn 
10 dann bci 23X' ini Winkcl von 180" miiciner Cieschwindigkcii von 100 m/min abgczogcn. Es wurdc die Schaikrafiin N 
bci den 15 mm brcilcn Sireifen bcsiiinmt. Ergcbnissc findcn sich in Tabcllc 3. 

Tabcllc 3: Schalfcsl.igkcitcn in N/15 mm 

15 . 





XT Hi 1 IT / IT Jil 


PA / PP 


PP /RF! 


A 111 /PR 


PETP/Alu 


mstall PETP/PE* 


1 


3,1 


2,4 


2,3 


3,3 


3,5 




2 


2,8 


2,5 


2,2 


3,2 


3,3 


3,3 


3 


2,7 


3,0 


2,8 


4,5 


4,0 


3,2 


4 


3,8 


3,7 


3,0 


4,5 


5,1 


3, 1 


5 


3,1 


3,0 


2,4 


4,7 


4,0 


2,9 


6 


2,3 


3,2 


2,4 


3,0 


3,4 


2,5 


1 


2,8 


3,0 


2,7 


3,7 


3,7 


2,3 


8 ■ 


2,9 


3,0 


2,5 


3,8 


3,3 


3,0 


9 


3,2 


3,2 


2,3 


3,8 


3,0 


2,7 


10 


2.5 


2,6 


2,0 


3,7 


2,2 


1,4 


11 


2,9 


3,3 


2,7 


3,8 


3,6 


3,1 


12 


0,5 


0,6 


0,7 


1,3 


1,3 


0, 6 


13 


2,2 


2,5 


2,1 


3,1 


3,8 


1,8 



* mit Metall bedampfte PETP-Folie 

40 

Bcstimniung dcr Sofortfestigkcil 

Als Vorteil der erfindungsgcmaBcn Dispersionen ist auch cine hohc Sofortfcstigkeii dcr hci^estcllten Vcrbunde zu se- 
45 hen. Diese hohe Sofortfestigkcit (Schalfcstigkcit gcincssen unmilielbar nach der PTerstellung des Vcrbundes) bielet den 
VorieiK daB der Folienvcrbund rasch wcilcr\'erarbcilcl wcrdcn kann. Diese Weitcrverarbeitung kann die HcrstcUung ei- 
nes Tripe 1 vcrbundes ausgchcnd vom Zwcifach verb und sein oder die weilcrc Konfcklionierung dcs Verbundes (Schnei- 
den, Sianzen, Fallen, Siegeln). Als Vcrglcichsbcispicl ist ein 2K-Sysleni angcfuhrt, wobei es sich urn eine Acrylpolymer- 
dispersion (Acronal® DS 3480) handcil, welchc einen Isocyanatvcmeizcr enthalt. 

50 

Sofortfestigkcit 



Polymerisat 


PETP/PE 


PA/PE 


PP/PE 


ALU/PE 


PETP/ALU 


3 


1,5 


2,0 


2,0 


3,0 


2,4 


Acronal DS 
3480 X 


0,2 


0,4 


0,3 


1,4 


0,7 



60 

B) Glanzfolien 
Hcrslcilung von Poiymcrisatdispersioncn 14 und 15 

65 

Polyincrisai 14 

Vorlagc: 



S 
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312, 0 


g 


Wasser 






0,05 % 


5,0 


g 


Styrolsaat 


10, 0 


%ig 


^ulmir 1 : 


















449 / 5 


g 


Wasser 






0,20 


% 




g 


Dceiriapoi imijo 


15 , 0 




0,40 


% 


o , U 


g 


jjuiniCcn X£\i^ 


50 , 0 


%ia 


0.65 


% 


14 / 4 


g 


Dowrax 






0,10 


% 


4, 0 


g 


JMaUrl 


25,0 




3,00 


% 


OA r\ 
30# 0 


g 




100,0 


%icr 


56,00 


% 


DO U / U 


g 




100, 0 


%ig 


5,00 


% 


50,0 


g 


Styrol 


100,0 


%ig 


8,00 


% 


80,0 


g 


Methylmethacrylat 


100,0 


%ig 


28,00 


% 


280,0 


g 


2 -Ethylhexylacrylat 


100,0 


%ig 



Zulauf2: 

0,30 % 3#0 g Natri\imperoxodisulfat 100,0 %ig 

39,9 g Wasser 



Fahrwcisc: 

Vorlagc auf 85°C aufheizen 

Bei SS^'C Zulaufe glcichzeilig stanen 

Zulaufzcit: 
Zulauf 1 in 3 h 

Zulauf 2 : 20% in 10 min. Rest in 2 h 50 min 

Nach Zulaur-Endc 0,5 h bei 85°C Innentemp. auspolyiii. mil NaOH auf pH = 7-8 stellen. 



Vorlagc: 

0,05 % 

Zulauf 1: 

0,20 % 

0,40 % 

0,65 % 

3,00 % 

56,00 % 

5,00 % 

8,00 % 

28,00 % 

Zulauf 2: 
0,30 % 



Polymerisat 15 



312, 0 g Wasser 
5, 0 g Styrolsaat 

451, 6 g Wasser 

13.3 g Steinapol NLS 
8,0 g Lumiten IRA 

14.4 g Dowfax 2A1 
30,0 g Acrylsaure 

560,0 g n-Butylacrylat 

50,0 g Styrol 

80,0 g Methylmethacrylat 
280,0 g 2 -Ethylhexylacrylat 



3,0 g Natriumperoxodisulf at 
39 , 9 g Wasser 



10,0 %ig 



15,0 %ig 

50,0 %ig 

45,0 %ig 

100,0 %ig 

100,0 %ig 

100,0 %ig 

100,0 %ig 

100,0 %ig 



100,0 %ig 



Fahrwcisc: 

Vorlagc auf SSXl aufheizen 

Bei S5%1 Zulaufe glcichzeilig stanen 

Zulaufzeit.: 

Zulauf 1 in 3 h 

Zulauf 2 : 20% in 10 min. Rest in 2 h 50 min 

Nach Zulauf-Endc 0,5 h bei 85"(: Inncnlcmp. auspolym. mil NaOII auf pH = 7-8 siellen. 
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Glanzlblicnkaschicrung mil Kanon und Polypropylcn (Corona- vorbehandcll) 
Die vc.rbchan<iclic Scilc dcr Polvpropvlcnlolic wurdc mil. KIcbslolT bcschichtei. Nach dcm Trockncn n.i. Kultluf. 

''SSu^S'wurdctirch Ab/.ichcn dcr Folic vo„. Karton i.r. W.nkcl von ca. 180 Grad gepriif.. 
Auswcrtung: 

1 = Vollllachigcr Papier- odcr FarbausriK 

2 = Tcilwciscr Papier- odcr FarbausriB 

3 = Guic ITaflung mil. Adhiisionsbruch Karion odcr Folic (AK, AF) 

4 = Schwachc ITafl unu mil AK odcr AF 

L=r eSlnl'iTir^i^S die kaschicnen Probcn 24 S.undcn nach dcr obigcn Hers.ellung gcnutet. 

Beuncilung der Nutzung: 

1 = Nut isl vollstandig in Ordnung 

2 = Nui isi nur an vcrcinzclicn Sicllcn Icichi gcollnet 

3 = Nut isL an cinzclncn Sicllcn dcullich gcolTnct 

4 = Nut isl vollstandig ofTen 



25 



30 



35 



Ergebnissc sind in Tabcllc 4 zusammengcfafit. 



Tabclle 4 





Haf tung 


Nut ling 




Poly- 
merisiert 


nach 
1 Tag 


nach 
1 Woche 


nach 
6 Wochen 


nach 
1 Tag 


nach " 
1 Woche 


nach 
6 Wochen 


14 


3 


2-3 


2-3 


1 


1 


1 


15 


2 


2 


2 


1 


1 


1 



Patcnianspruche 
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1. Polynicrisal aufgcbaul aus 

S bis 95 Gexv.-% eincs Gcmisches aus mindestens cinem CrC4-Alkylacryla, und mindcsiens eincm Q bis C^. Al- 

0 bis 10 Gcw.-% eihylcnisch ungesatiigicn Vcrbindungen mil mindestens einer Saure- oder Saurcanhydridgruppc 
0^rs"60 Gcw.-%"wciicrcn cihylenisch ungesaiiigtcn Vcrbindungen (Monomere d), 

10 Gew..% CVC12 Alkylacrylaten bcstchen. 

3. Polynierisat geniaB Anspruch 1 oder 2, aufgcbaut aus 

65 bis 95 Gew.-% Monomere a) 
5 bis 25 Gew.-% Monomere b) 
0 bis 10 Gew.-% Monomere c) 
0 bis 10 Gew,-% Monomere d). 



4. 



Polynierisat gemaS cinem der Anspriichc 1 bis 3. aufgcbaut aus 



65 bis 92,5 Gcw.-% Monomere a) 
5 bis 25 Gew.-% Monomere b) 
2,5 bis lOGcw.-% Monomere c) 
0 bis 10 Gcw.-% Monomere d). 
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norricrcn, hcrgcsiclli wird. 

6. Verwcndung dcr Pol ynierisaie geniiiB eincm dcr Anspruche 1 bis 5 odcr der wiiBrigcn Dispersionen dicser Poly- 
mcrisaic als KicbsiolTc. 

7. Verwcndung dcr Polyincrisaic bzw. ihrer waBrigen Dispersionen geniaS Anspruch 6 als KlcbsiofTe zur Hcrslcl- 
lung von Laminaicn. ^ 

8. Laniinalc, crhiiUlicIi durch Vcrwendung dcr Polymcrisalc bzw. ihrer waBrigen Dispersionen gcinaB Anspruch 6. 

9. Verfahrcn zur Hcrsiellung von vcrklebien Verbundcn bzw. Laminalen dadurch gekennzeichncu daB die waBrig 
Dispersion cines Polynierisais geinaB cineiii dcr Anspruche 1 bis 5 auf inindeslens eine dcr zu verklebcndcn Sub- 
stralobcrflachcn aufgciragcn wird und die Subsuraie nach Hniremung das Wassers niitcinander vcrklebt werden. 
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